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Fig . 1 Tensile creep @ 23 °C - constant applied stress = 12 MPa 
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F i Q . 2 Tensile creep @ 40 °C - constant applied stress = 8.9 MPa 
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S^**^ — Resin B + 5% ionomer _ 8.9 MPa 












f^- "C— Resin B + 1 .5% ionomer _ 8.9 MPa 
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Fi Q . 3 Tensile creep @ 40 °C - constant applied stress = 9.2 MPa 
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